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L invention vise un proc^de de preparation d'un materiau 
d 1 isolation thermigue et phonique, ledit materiau possedant 
une faible conductibilite thermique et une densite variable dans 
de tres larges limit eso 
5 Les bons isolants thermiques et phonique s ont en general 

une densite faible mais sont on6reux et/ou inflammables* C'est 
le cas par exemple du liege, du bois, des mati&res plastiques 
expansees, du feutre, etc<> En outre, leur niise en oeuvre neces- 
site en general Tine main d* oeuvre qualifiee qui augmente encore 
10 le prix de revient de 1' isolation 

1 'invention vise a eliminer ces inconvenients des. mate- 
riaux isolants connuso 

A cet effet, le procedS selon 1' invention est caracterise 
par le fait qu'on met sous forme de mousse un melange compre- 
15 nant de l'eau, au moins un agent tensio-actif et du plStre 9 on 
coule ladite mousse et on laisse prendre et seeker le pl&tre<> 
Le materiau ainsi prepare est done une mousse de pl&tre 
dont la densite peut etre extremement variable** 

Selon une forme de mise en oeuvre du proc6d6 selon l'inven- 
20 tion, on additionne k de l'eau au moins un agent tensio-actif , 
on agite l'eau ainsi additionnee jusqu'a formation d'une mousse 
et on g&cbe du pl£.tr e dans ladite mousse* 

Dans une autre forme de mise en eouvre, on agite un melan- 
ge d'eau, d f au moins un agent tensio-actif et de platre jusqu'i 
25 obtention d'une mousse o 

II est egalement possible, selon 1* invention, de mettre 
sous pression dans une cuve ferm€e un melange de pl&tre et d'eau 
additionnee d'au moins un agent tensio-actif, puis de liberer 
1* ensemble pour former une mousse* 
3° Le materiau selon 1 'invention peut comprendre un ou plu- 

sieurs agents destines a maintenir la mousse en lui conferant 
une certaine onctuosite. II peut s'agir par exemple d' emulsions 
commerciales de styrene, de copolymeres de styrene, de resines 
acryliques ou vinyliques, d'alkydes, de resines cellulosiques, 
35 etCo II peut aussi comprendre des retardateurs ou des accelera- 
teurs de prise du platre, en proportions peimettant d'obtenir 
une prise du plSLtre en un temps determine fonction de 1 'utilisa- 
tion pr6vue Q 

Le materiau prepare par le procede selon 1' invention, apres 
4-0 prise et s6chage, se presente sous forme d'une mousse solide de 
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densite comprise entre 0,03 et 0,95, selon la proportion de pla- 
tre du melange de depart. Le plStre utilise est constitue de 
sulfate de calcium, de sulfate de baryum ou d'un melange des 
deux. 

La mousse preparee par l'un des precedes selon 1 • invention 
peat etre moulee pour constituer des plaques, des panneaux, des 
carreaux, etc. ou bien peut etre coulee dans des cavites devant 
etre remplies pour assurer 1 'isolation. 

- Le materiau prepare selon 1 'invention possede une conduc- 
tibilite thermique comprise entre 0,2 et 0,02 et qui est done 
comparable a celle des meilleurs materiaux connus. 

A titre d'exemple, un panneau de 2 cm d'epaisseur, expose a 
une temperature de 800°C sur une face, a son autre face k une 
temperature de ?0°C seulement. Le materiau selon 1 'invention 
peut done etre avantageusement utilise pour constituer des re- 
vetements thermiques, pour calorifuger des parois, des gaines, 
des tuyauteries ou des installations diverses. 

L 'invention va maintenant etre decrite plus en detail par 
les deux exemples de preparation de materiaux selon 1 'invention 
suivants : 
Exemple 1 

On agite a la turbine, on coule jusqu'a prise, on seche et 
on demoule le melange suivant : 

Pl&tre : 200 g 

300 g 

Agent tensio-actif non ionique 
(condensat d'oxyde d' ethylene et 
d'oxyde de propylene) 5 g 

Emulsion de polystyrene a 50 % 5 g 

Exemr>le 2 

On agite au moyen d'une pompe, afin d'obtenir une mousse 
abondante, le melange suivant : 

Eau : 250 g 

Agent tensio-actif anionique 
(laurylether-sulfate de 

triethanolamine ou de soude k 30 %) 10 g 
Emulsion vinylique a 30 % ^ 0 g 

On gache ensuite 200 g de platre dans la- mousse ainsi 
obtenue et on laisse prendre le platre avant de demouler. 
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REVEHBICA1IOHS 

1. - Proc^de de preparation d f un matdriau d 'isolation thermi- 
que et phonique, proc6d§ caract^rise par le fait qu'on met sous 
forme de mousse un melange comprenant de I'eau, au moins un 

5 agent tensio-actif et du pl§tre, on coule ladite mousse et on 
laisse prendre et s6claer le pl&tre. 

2. - Proc6d6 selon la revendication 1, dans lequel on addi- 
•fa-i nrmA & de l'eau au moins un agent tensio-actif, on agite 
l f eau ainsi additionn^e jusqu'iL formation d'une mousse et on 

"10 gS.ch.e du pllLtre dans ladite mousse. 

5 # - Eroc6d6 selon la revendication 1, dans lequel on agit 
un melange d'eau, d'au moins un agent tensio-actif et de pl&tr 
jusqu f & obtention d'une mousse. 

4.- Proc6d6 selon la revendication 1, dans lequel on met 
15 sous pression a«yg une ouve f erm6e un melange de pl&tre et 

d'eau additionn^e d'au moins un agent tensio-actif puis on li- 
"bere 1* ensemble pour former une mousse. 



